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1. 



hlSinten^^^^^^ PrOfungsbericht wurde von der mit der Internationalen vorlaufigen Prufung 

beauftragtenBehdrdeerstellt und wirddenri Anmelder gemSB Artlkel 36 Obermlttelt. 



2. Dleser BERICHT unrjfaBt Insgesamt 4 Blatter eInschlieBllch dieses Deckblatts. 



nnrt^Hor 7!^^^ "^^"^ Bencht ANLAGEN bei; dabel handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
Ro^^i Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen. undbder Blatter mrtvc^^^^^^ 
Behorde vorgenommenen Berlchtfgungen (slehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der VenvaltuSS^tli^^^^^^ 



Diese Aniagen umfassen insgesanrit 10 Blatter. 



3. Dleser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit. erflnderische Tatigkeft und gewerbllche Anwendbarkeft 
Mangelnde Einheitlichkelt der Erfindung 

nfSn^hl^?*^*®"^^^ ^^"> hinsichtllch der Neuheit. der erfinderischen Tatigkeit und der 

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkianjngen zur Slutzung dleser Feststellung 

Bestimmte angefOhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der Internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur intematlonaien Anmeldung 



1 




II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 


IS 


VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 
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02.12.2003 


Datum der FeiUgstellung dieses Berichts 
11.10.2004 


Name und Postanschrtft der mft der internationalen PrOfung 
beauftragten Beiidrde 

^ Europalsches Patentamt - P.B. 581 8 Patentlaan 2 
^ NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 
jgJW Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
S^— Fax:+3170 340-3016 


BevoUmachtigter Bedlensteter 

0'Sullivan.T J 

Tel. +31 70 340-2796 ^ 



jnnblatt PCTylPEA/409 (Deckblatt) {Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/36028 



I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf erne 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berictits ats "ursprunglicii 
eingereicht" and sind ihm nictit beigefugt, weil sie Iceine Anderungen entlialten (Regein 70. 16 and 70. 17)): 



Beschreibung, Seiten 

1-45 in der urspriinglich eingereichten Fassung 



Anspruche, Nr. 

1-28 eingegangen am 1 1 .09.2004 mit Schreiben vom 10.09.2004 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur VerfQgung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur VerfQgung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich urn: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecl<e der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der Internationalen voriaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige PrQfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefOhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der intemationalen Anmeldung Im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschrelbung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einlgen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die soiclie Anderungen enOiaiten, ist unter Punid 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericlit 
beizufugen.) 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCTyEP 03/06028 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtiich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit(N) Ja: Anspruche 1-28 

Neinr Anspruche 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-28 

Nein: Anspruche 
Gewerbiiche Anwendbarkeit (I A) Ja: AnsprQche: 1-28 

Nein: AnsprQche: 

2. Unteriagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/06028 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

BegrQndete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und ErklSrungen zur Stiitzung 
dieser Feststellung 

Es wird auf die foigenden Dokumente verwiesen: 
D1 : US-A-5482649 

D2: Miller H.C. et ai in "Radtec Asia 91 ",1991, pages 321-324 
D3: WO-A-0044734 



1.0 In den Dokumenten D1-D3 werden die Ester der Fonmel la des vorliegenden 
Anspruchs 1 weder offenbart noch nahegelegt. D1-D3 offenbaren auch nicht die 
Herstellung von vernetzten Hydrogelen. Deshalb ist der Gegenstand der 
vorliegenden Anspruche neu und erfinderisch im Hinblick auf D1-D3. 
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PatentansprQche 

1. Ester F der Formel la 

o 



20 




R3 



O 



^(AO)p2, 



5 O 

mit AO bedeutet fOr jedes AO unabhangig voneinander EO Oder PO. 

wobei EO bedeutet 0-CH2-CH2-. 

10 PO bedeutet unabhSngig voneinander 0-CH2-CH(CH3)- oder O- 

CH(CH3)-CH2- 

p1 + p2 + p3 ist 3, 4 Oder 5, 
15 R1 , R2. R3 unabhangig voneinander H Oder CH3, 

wobei mindestens ein AO PO und mindestens ein weiteres AO EO bedeutet 
2. Ester F der Formel lb 
O 

R1 



%A - 

I ^ — '-a - ^(EO)n 



"3 

R3 



R2 

-(EO)n- 




XPO)m. 



mit EO bedeutet 0-CH2-CH2- 

25 PO bedeutet unabhSngig voneinander 0-CH2-CH(CH3)- oder O- 

CH(CH3)-CH2- 
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15 



20 
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m1 + m2 + m3 + n1 + n2 + n3 ist 3, 4 oder 5, 
m1 + m2 + m3 ist 1, 2. 3, oder 4, 

5 

R1. R2. R3 unabhangig voneinander H oder CH3, 
wobei mindestens ein AO PO und mirtdestens ein weiteres AE EO bedeutet 
10 3. Ester F der Formel Ic 



, (EO)n3^ 

R3 



(PO)m, 




R2 



O 

mit EO bedeutet 0-CH2-CH2- 

PO bedeutet unabhSngig voneinander 0-CH2-CH(CI-i3)- Oder O- 
CH(CH3)-CH2- 



m1 + m2 + m3 + n1 + n2 + n3 ist 3, 4 Oder 5. 

ml + m2 + m3 ist 1, 2, 3, oder 4, 

R1 , R2, R3 unabhangig voneinander H Oder CH3, 

25 wobei mindestens ein AO PO und mindestens ein weiteres AE EO bedeutet 

4. Ester F gemSll einem der AnsprQclie 1 bis 3, wobei ml m2 + m3 -•- n1 ■«• n2 
n3 Oder p1 p2 p3 gleicli 3 Oder 5 ist. 

30 5. Ester F gem&R einem der AnsprOciie 1 bis 4, wobei insgesamt 3 PO voriiegen. 

6. Ester F gemSli einem der Ansprttclie 1 bis 5, wobei in jeder der 3 Ailcoxylcetten 
des Glycerins mindestens 1 PO vorliegt. 
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Verfahren zur Herstellung eines Esters F gemali einem der AnsprQche 1 bis 6 
von alkoxyliertem Glycerin der Formel lla, lib Oder lie 



(AO)P3v^ 




(AO)p, 



'(AO)p,' 



lla. 



H 



N(EO)„3--^°"^^0- 



H 



(PO)m^ 



(EO)na 



'(PO)mi 



(EO)n, 



XPO)m2- 



.(EO)n, 



(PO)m- 



lib. 



\pO)m,/" 



lie. 



10 



wobei AOi EO. PO, n1. n2. n3. m1, no2. nn3, pi. p2, p3 die Bedeutung besitzen 

wie In einem der AnsprQche 1 bis 6, 

mit (iy4eth)acrylsaure, umfiassend die Schritte 



15 



20 



a) Umsetzung von allcoxyliertem Glycerin mit (i\/leth)acryls3ure in Anwesenheit 
mindestens eines Veresterungsl<atalysators C und mindestens eines Poiy- 
merisationsiniiibitors D sowie gegebenenfails eines mit Wasser ein Aze- 
otrop bildenden Ldsungsm'rttels E unter Bildung eines Esters F, 

b) gegebenenfails Entfemen zumlndest eines Tells des in a) entetehenden 
Wassers aus dem Reaktionsgemisch. wotiei b) wShrend und/oder nach a) 
erfolgen kann, 

f) gegebenenfails Neutralisation des Reaktionsgemisciis, 

ii) falls ein L6sungsmittel E eingesetzt wurde gegebenenfails Entfemen dieses 

LSsungsmitteis durcli Destination und/oder 
i) Strippen mit einem unter den Reaktionsbedingungen inerten Gas. 
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8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass 



der molare Oberschuss (Meth)acrylsaure zum alkoxyliertem Glycerin mln- 
destens 3,15:1 betragt und 

die in dem nach dem letzten Schritt erhaltenen Real(tionsgemisch entlialte- 
ne. gegebenenfails neutralisierte (Meth}acrylsaure im wesentlichen im Re- 
al<tionsgemisch verbleibt. 



9. Verfahren zur Herstellung eines Esters F gemali einem der AnsprOche 1 bis 6 
10 von ali<oxyiiertem Glycerin der Formel lla, lib oder lie 



(AO)P3v^ 




'(AO)p,- 



XAO)P2 



H 



lla, 



15 



H 



H 



. ^(EO)n3. 



'(PO)m^ 



(EO)n, 



,(EO)n,. 
O \ 



(PO)m,- 



(EO)a 



(PO)m, 



H 



-H 



lib. 



ilc. 



wobel AO bedeutet fQr jedes AO unabhSngIg vonelnander EO oder PO, 
wobei EO bedeutet 0-CH2-CH2-, 



20 



PO bedeutet unabhdngig vonelnander 0-CH2-CH(CH3)- oder O- 
CH(CH3)-CH2- 



p1 + p2 + p3 1st 3, 4 Oder 5. 
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HJLMSHAMP. 



5 
10 
15 
20 

25 10. 
11. 

30 

12. 

35 
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R1. R2. R3 unabhSnglg voneinander H Oder CH3, 
mit (Meth)acrylsaure, umfassend die Schritte 

a) Umsetzung von alkoxyliertem Glycerin mit (Meth)acrylsaure in Anwesenheit 
mindestens eines Veresterungskataiysators C und mindestens eines Poly- 
merisationsinhibitqrs D sowie gegebenenfalls eines mit Wasser ein Aze- 
otrop bildenden Losungsmittels E unter Bildung eines Esters F, 

b) gegebenenfalls Entfemen zumindest eines Tells des in a) entstehenden 
Wassers aus dem Reaktionsgemisch, wobei b) wahrend und/oder nach a) 
erfolgen kann, 

f) gegebenenfalls Neutralisation des Reaktionsgemischs, 

h) falls ein Ldsungsmittel E eingesetzt wurde gegebenenfalls Entfemen dieses 
Losungsmittels durch Destination und/oder 

i) Strlppen mit einem unter den Reaktionsbedingungen inerten Gas. 

dadurch gekennzeichnet, dass 

der molare Oberschuss (i\^eth)acrylsaure zum alkoxyliertem Glycerin min- 
destens 3,15:1 betrdgt und 

die in dem nach dem letzten Schritt erhaltenen Reaktionsgemisch enthalte- 
ne, gegebenenfalls neutralisierte (Meth)acrylsaure im wesentlichen im Re- 
aktionsgemisch verbleibt. 

Verfahren nach einem der AnsprOche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die 
(Meth)acrylsdure aus dem nach dem letzten Schritt erhaltenen, Ester F enthal- 
tenden Reaktionsgemisch zu nicht mehr als 75 Gew.-% abgetrennt wird. 

Verfahren nach einem der AnsprOche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
das nach dem letzten Schritt erhaltene, Ester F enthaltende Reaktionsgemisch 
eine Saurezahl gem. DIN EN 3682 von mindestens 25 mg KOH/g aufweist 

Verfahren nach einem der AnsprOche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
das nach dem letzten Schritt erhaltene, Ester F enthaltende Reaktionsgemisch 
einen Gehalt an (Meth)acryts£iure von mindestens 0,5 Gew.-% aufweist. 



13. 

40 



Verfahren nach einem der AnsprOche 7 bis 12. dadurch gekennzeichnet. dass in 
der Umsetzung a) das molare Verhaltnis der (Meth)acryls§ure zum alkoxyliertem 
Glycerin mindestens 15:1 betrdgt. 



10 



15 



30 
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14. Verfahren zur Herstellung eines vemetzten Hydrogels, umfassend die Schritte 

k) Polymerisieren eines Esters F gemali einem der AnsprQche 1 bis 6, oder 
einem Ester F der Formel la 




R1 

(AO)p- 



o 

mit AO bedeutet fur jedes AO unabhangtg voneinander EO oder PO» 
wobei EO bedeutet 0-CH2-CH2*, 

PO bedeutet unabhangig voneinander 0-CH2-CH(CH3)- oder O- 
CH(CH3)-CH2- 

p1 + p2 + p3 ist 3, 4 Oder 5, 

R1, R2, R3 unabhangig voneinander H oder CH3, 



mIt (Meth)acrylsaure, mit gegebenenfalls zusatzlichen monoethylenisch un- 
gesattigten Verbindungen N, sowie gegebenenfalls mindestens einem we!- 
20 teren copolymerisierbaren hydrophiien Monomer M in Gegenwart mindes- 

tens eines Radikalstarters K und gegebenenfalls mindestens einer Pfropf- 
grundlage L, 

I) gegebenenfalls Nachvemetzung des aus k) ertialtenen Reaktlonsgemt- 
sches, 

25 m) Trocknung des aus k) oder I) erhaltenen Reaktionsgemlsches und 

n) gegebenenfalls Mahlen und/oder Sieben des aus k), i) oder m) erhaltenen 
Reaktionsgemlsches. 



15. Verfahren nach Anspnjch 14, wobei beim Ester F AO EO bedeutet 

16. Verfahren zur Herstellung eines vemetzten Hydrogels, umfassend die Schritte a) 
bis i) gemaB einem der Anspruche 7 bis 15 und zusdtzlich 
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5 
10 

17. 

15 

18. 



k) Polymerisieren des Reaktionsgemischs aus elner der Stufen a) bis I), so- 
weit durchlaufen, mit gegebenenfalls zusatzllchen monoethylenisch unge- 
sattigten Verbindungen N, sowie gegebenenfalls mindestens einem welte- 
ren copolymerisierbaren hydrophilen Monomer M In Gegenwart mindes- 
tens Bines Radikalstarters K und gegebenenfalls mindestens elner Pfropf- 
grundiage L. 

I) gegebenenfalls Nachvemetzung des aus k) erhaltenen Reakta'onsgemi- 
sches. 

m) Trocknung des aus k) oder I) erhaltenen Reaktlonsgemisches und 
n) gegebenenfalls Mahlen und/oder Sleben des aus k), I) oder m) erhaltenen 
Reaktlonsgemisches. 

Polymer, erhaitlich nach einem Verfiahren gemaS einem der AnsprQche 14 bis 
16. 

Vemetztes Hydrogel, enthaltend mindestens ein hydrophlles Monomer M In eln- 
polymerisierter Fonm, vemetzt mit einem Ester F gemiii^ einem der AnsprOche 1 
bis 6 Oder einem Ester F der Formel la 



mit AO bedeutet fur jedes AO unabhSngig voneinander EO oder PO, 
wobel EO bedeutet 0-CH2-CH2-, 

PO bedeutet unabhSngig voneinander 0-CH2-CH(CH3)- oder O- 
CH(CH3)-CH2- 

p1 + p2 + p3 ist 3, 4 Oder 5, 

R1. R2. R3 unabhangig voneinander H oder CHS. 




20 



O 
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19. Vemetztes Hydrogel, enthaltend mindestens ein hydrophiles Monomer M in ein- 
polymerisierter Form, vemetzt mit einem Ester F enthaltenden Reaktionsge- 
misch, wie es erhaitlich nach einem Verfahren der AnsprUche 7 bis 13 ist. 

20. Venvendung eines Polymers gemSR einem der AnsprQche 1 7 bis 19 in Hygiene- 
artikeln. Verpaclcungsmaterialien und in Nonwovens. 

21. Stoffgemisch, enthaltend 



0,1 bis 40 Gew.-% mindestens eines Esters F gemSQ einem der AnsprQche 
1 bis 6 Oder einem Ester F der Formel la 



mit AO bedeutet fOr jedes AO unabhdngig voneinander EO oder PO, 
wobel EO bedeutet 0-CH2-CH2-, 

PO bedeutet unabhdngig voneinander 0-CH2-CH(CH3)- oder O- 
CH(CH3)-CH2- 

p1 + p2 + p3 ist 3, 4 Oder 5, 

R1, R2. R3 unabhSngig voneinander H oder CH3. 

und (Meth)acryls3ure. 

0,5 - 99,9 Gew.-% mindestens eines hydrophilen Monomers M, 
0-10 Gew.-% mindestens eines Veresterungskatalysators C, 
0-5 Gew.-% mindestens einen Polymerisationsinhlbitors D und 
0-10 Gew.-% eines Ldsungsmittels E. 
mit der MaBgabe. dass die Summe immer 100 Gew.-% betrSgt 

22. Stoffgemisch gemSfi Anspruch 21 . enthaltend zusStzlich 



O 



(AO)p3^^ 




R3 




m 



IJULMyPAIViPi 



• 
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23. 

5 
10 

24. 

15 
20 

25. 
26. 

25 

27. 

30 

28. 



VerdQnnungsmittel G ad 100 Gew.-%. 

Vemetztes Hydrogel, erhaltlich aus einem Stoffgemisch gemaR Anspruch 21 
Oder 22 und zusatzlich 

I) gegebenenfalls Nachvernetzung des erhaltenen Reaktionsgemisches, 
m) Trocknung des direkt erhaltenen oder aus I) erhaltenen Reaktionsgemi- 
sches und 

n) gegebenenfalls Mahlen und/oder Sieben des direkt erhaltenen oder aus I) 
Oder m) erhaltenen Reaktionsgemisches. 

VenA^endung eines Reaktionsgemisches erhaltlich nach einem der Ansprtiche 7 
bis 13 Oder eines Stoffgemisches nach Anspruch 21 oder 22 

als Radikalvemetzer von wasserabsorbierenden Hydrogelen, 
als Ausgangsstoff fOr die Herstellung von Polymerdispersionen, 
als Ausgangsstoff fOr die Herstellung von Polyacrylaten, 
als Lackrohstoff oder 
als Zementaddltlv. 

Vernetztes Hydrogel mit einem Verseifungsindex kleiner 10, bevorzugt kleiner 8. 
insbesondere kleiner 5. 

Vemetztes Hydrogel gemafi einem der Anspriiche 17, 18, 19 oder 23 mit einem 
Verseifungsindex kleiner 11, bevorzugt kleiner 10, besonders bevorzugt kleiner 
8, insbesondere kleiner 5. 

Vemetztes Hydrogel geman einem der AnsprOche 17, 18, 19. 23. 25 oder 26 mit 
einem Restvemetzergehalt kleiner 10 ppm, bevorzugt kleiner 8 ppm, besonders 
bevorzugt kleiner 5 ppm. 

Verwendung eines Esters F gemSli einem der AnsprOche 1 bis 6 oder einem 
Ester der Formel la 
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mft AO bedeutet f Ur jedes AO unabhangig vonetnander EO Oder PO, 

5 wobei EO bedeutet 0-CH2-CH2-. 

PO bedeutet unabhangig voneinander 0-CH2-CH(CH3)- Oder O* 
CH(CH3)-CH2. 

10 p1 + p2 + p3 1st 3, 4 Oder 5, 

R1. R2, R3 unabhangig voneinander H oder CH3, 

zur Herstellung von wassrigen Fl(jssigl<eiten absorbierende Hydrogel-formende Poly- 
15 mere. 
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Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



i International application No. 

PCT/EP2003/006028 



L Basis of the report 



L With regard to the elements of the international application:" 
I I the international application as originally filed 
the description: 

pages 



1-45 



, as originally filed 
, filed with the demand 



, filed with the letter of 



the claims: 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 



1-28 



.filed with the letter of 



, filed with the demand 
11 September 2004 (11.09.2004) 



□ 



the drawings: 

pages 

pages ^ 

pages 



, as ori^ally filed 
, filed with the demand 



filed with the letter of 



[ I the sequence listing part of the description: 

pages ^ 

pages 

pages 



, as originally filed 



_ , filed with the demand 



filed with the letter of 



□ the language of a translation fomished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). 
n the langMge of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). „ . ^, 

□ the language of the translation funushed for the purposes of international prelinunary examination (under Rule 55.2 and/ 
I or 55.3). . 

3 With regard to any nucleotide and/or amino -id sequence d^«d in the international application, the international 
' preliminS examin^on was carried out on the basis of the sequence listing. 
I I contained in the international application in written form. 

□ filed together with the international application m computer readable form. 
I I furnished subsequentiy to this Authority in written form, 
n furnished subsequently to this Authority in computer readable form. 

□ The statement that the subsequentiy furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure m tixe 
international application as filed has been furnished. 

□ -me statemenTL the information recorded «, computer readable form is identical to the wntten sequence luting has 
been furnished. 

4. n The amendments have resulted in the cancellation of. 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos 

I I the drawings, sheets/fig 



r-l This «port has been established as if (some of) the amendment had not been made, since titey have been considered to go 
5- □ S^Kedisclosureasfiled.asmdicatedintiieSupplementalBox(Rule 70.2(c)).** 
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^ INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



^i^i^mi^l|j|pcation No. 

PCT/EP 03/06028 



I V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 



1. Statement 

Novelty (N) 

Inventive step (IS) 
Industrial applicability (lA) 



Claims 
Claims 

Claims 
Claims 

Claims 

Claims 



1-28 



1-28 



1-28 



YES 
NO 
YES 
NO 

YES 
NO 



Citations and explanations 

Reference is made to the following documents; 



Dl: US-A-5482649 

D2: Miller H.C. et al in "Radtec Asia 91", 1991, 

pages 321-324c 
D3: WO-A-0044734 

The esters of formula la of the present claim 1 are 
neither disclosed nor suggested by documents Dl to 
D3. Nor do Dl to D3 disclose the production of 
cross-linked hydrogels. The subject matter of the 
present claims is therefore novel and inventive in 
relation to Dl to D3 . 



FoimPCT/IPEA/409 (BoxV) (January 1994) 



